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"Befestiffunfes-ATiordnuTi^" 



Die Erfindun^ betrifft eine' Bef estigungsanordnung 
XLir einen Electromotor der Art, bei welcher ein 
gewicicelter Stander mit einem Kern, v/elcher aus 
einem Stapel von Lamellen hergestellt ist^ fla- 
chenmaBig mit dem Boden aus elektrisch leitfahi- 
gem Material verbolzt ist, v/obei weiterhin Bolzen 
sich vollstandig durch den Stapel der Lamellen in 
den Bodea erstreclcen. Insbesoudere bezietit sich 
die Erfindung darauf, ein solches Oberteil des 
Kopfes und des Scnaftes mit einer Schiclit zu ver- 
setien, die einen zweckmaBigen elelctrisch voider- 
stand sfahige a Belag bildet. 

Bei sogenanuten vollstandig dichteu Mo tor en, bei 
welchenein gewickelter Stander mit einem Kern 
aus einem otapel von Lamellen f lachenraaBig mit 
einem Gehause aus GuBmaterial verbolzt ist, v/ur- 
de gefunden,. daB die durchgetienden Bolzen bei 
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Motorwirksarokeit verringerti, v/eil in den Bolzen 
bin elektrischer Strom induziert wurde, welcher 
durch die Bolzen, den Boden und die Lauiellen stromt, 
oiit velchera der Bolzenkopf in Bertihrung steht, urn 
einen elektrischen Stromkreis zu bilden. Die Iso- 
lierung des Bolsenkopfes von der Oberflache der 
Latnellen, auf welcher er ruht, kann in einer An- 
zahl von Wegen durchgefiihrt werden. Bei einem Vor- 
schlag ist die verwendete Einrichtung eine Fiber- 
diohtung, welche mit einer oder mehreren Material- 
dichtungen geschichtet sein kamu Es ist weiterhin 
vor^eschlagen worden, eine l^mellierte Dichtung zu 
schaifen, welche gleichzeiti^; als Bolzen - Zentrier- 
Vorrichtung dient. Wahrend die Verwendung einer 
Dichtung zuf riedenstellend ist, erfordert sie ein 
separates Teil mit foiglicher Zunahme von Arbeit 
und Kosten. Weiterhin schaffen diese Vorschlage 
keine wirksarae Isolierung des Bolzens langs des 
Achsialbereichs des Kerns. 

Ein Gegenstand der Erfindung ist dairin zu sehen, 
eine 3ef estigungsanordnung fur einen Motor zu schaf- 
fen, bei welcher eine einfachere oder wirksamere 
l2olierung fur die durchger.enden Bolzen vorgesehen 

ilrfc. 

Die vorlie^ende Erfindung schafft deasufolge eine 
Bef estigungsanordnung fur einen hermetiach abgedich- 
teten Motor, bei v/elchem ein geachichteter Stander 
in Flachenbeziehuug mit einem Boden aus elektrisch 
leitfahigem Material mit Hilfe von durchg'ehenden 
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Bolzen verbolzt ist, deren jeder einen Kopf und 
ein Sobaftteil aufweist, wobei das gegenuberlie- 
gende Ende des Kopfes in ein Gewindeloch in dem 
Boden gesohraubt 1st. Diese Anordnung let daduroh 
gakennzeiob.net, dafi die durchgehenden Bolzen eine 
Sohioht aua einem Metalloxyd mit Widerstandsvernib- 
gen aufweiaen, welcho einstUokig mit der Unterseite 
dee Kopf e s und wenigstans mit einem Teil des Schaf- 
tes in der Nahe des Kopfes ist, wobei diese Schicht 
eine elektrische Widerstandsfahigkeit aufweist, wel- 
che im wesentlichen einen StromfluB zwischen den durch- 
gebenden Bolzen und dem.Stander verhindert. 

Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfolgendetiS 
Erlttuterung der Erfindung. 

Bei einer bevorzugten Ausf iihrungeform der Erfindung 
ist die Befestigungsanordnung bei eiher Motore.nan- 
ordnung verwendat, bei welcher ein Kern aus einem 
Stapel von Lamellen flachenmaflig mit einem Boden 
aus elektrischleitendem Material verbolzt ist. Die 
Unterseite des Kopfes der durchgehenden Bolzen, wel- 
ohe in der Befestigungsanordnung verwendet sind und 
der Abschnitt dea Sohaftes der Bolzen, welcher nicht 
mit den Oewinden eineB Gewindeloches im Boden in Ein- 
griff steht, in welche der durchgehende Bolzen ge- 
schraubt ist, sind mit einem Metalloxyd beschichtet, 
welches mit Hilfe von Plammepritzen oder Plasmasprit- 
zen aufgetragen worden ist. Der Ausdruck "einstiickig" 
ist hier verwendet worden, um die Beziehung zwischen 
den Bolzen und der Schicht zu beschreibeu. 
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Wie in der Verof f etrtlichutig "Plasma-Plating" 
der Firma Union Carbide Corporation besohrie* 
ben ist, bildet das Schichtmaterial einen .Be- 
ing hoher Diohte, "welohe eine mikroekopiBohe 
SchweiBung erzeugt, die fUr ptaktisohe Zweoke 
Teil der Substralf lfeiche wird" . In ataiHiotaer 
Weiset.kann gesagt warden, dafl die Sohioht, 
welche durch Flaramplattieren Oder Flammzer- 
stftubeu erzeugt ist, mit detn &rundmaterial ver- 
schweiBt ist f vergliiche BrosohUre "Linde.- 
Flame-Plating" der Firma Union Oarbide Oor- f 
poration. Ein solches Beschiohten wird von 
der Firma Metco Inc. angeboten, wie dies in 
den Veraffentlichungen 177,178 und 179 dieser 
Firnm besohrieben iat# 

Verzugsweise umfaBt das Metalloxyd Aluminium- 
oxyd (A1 2 0 5 ) von 99#iger Reinheit, weloheft eine 
Querschnittsh&rte von annahernd 1100 VPH f einen 
Bruchmodul von 1400 kg/om , einen Elastizitttts- 
modul von 0,4 x 10 kg/cm , eine Poroeit&t von 
3 fit ein spezifisohee Gewioht von 3,32 g/om' 
und eine Warmeleitfahigkeit von 1,7 bei 93,4° 
und 3,3 bai 242, 4°C aufweist. Ein geeignetes 
Schichtmaterial wird von der Fa, Union Carbide 
Corporation mit LA-6 bezeiohnet. 

Ee wurde im Gegensatz zu dem, was man erwarten 
konute, gefunden, daB es nicht notwendig ist, 
die im wesentlichen absolute elektrieohe Iao- 
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lieruug beispielsweiae einer Eiber-Dichtuug 
vorzuseaen. Eiue Schieht aua Alurainiumoxyd 
dea oben. besphxiebeneu Characters, welche 6 
Mil diet, 1st, schafft eiue ausreichende elek- 
triache Wideratandafahigkeit, urn wirkaam einea 
Stromf lufi durch die durchgeuendeu Bolzea zu 
veraindern. Die Sohicht ..an der Uuterseite des 
Bolzexikopfes ist Tiiechaniaoh auareichend be- 
standig gegeti Scherkrafte, um den Krafteu 
Stand 2U halten, welche beim Hiaeiadrehea 
der Bolzea erzeugt werdeu* Die Schick* auf dea 
Bolzensehaft ist ausreichend bestaadig gegea 
Abrieb aa irgeadwelohea Kaaten der Lamellen, 
mit welcheu er ia Beruhruug kommt, um so ahn- 
lich der Schieht aa der Uuterseite des olzeu- 
fcopf es ia dem Zusammeabau Wider staudsvermogen 
beizubehaltea. 

Die Alumi'niumoxyd-Schicht nach der bevorzug* 
tea Ausfuhrungsform ist uicht teuer uud hochst 
wirksanu Fur aadere Aaweaduagea Oder uater- 
sichiedliohe Verweaduagsbediaguagea kciaaen aa- 
dere Qxyde wie Titaaoxyd (Ti0 2 ) eatweder al- 
leia Oder ia Verbiaduag mit Alumiaiumoxyd, ' 
Ghrdtaoxyd (Cr^) , eatweder alleia oder ia Ver- 
biaduag mit Alumiaiumoxyd (Al^) oder Zirkon- 
oxyd. (SrOg) verweudet werdea. 

Eerataisohe Schichtea wie beispielaweise eiue 
Vfasserauf aohlajpmuag vou Bor-Etuor-Hydroxy- 
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Carbosilikat , welches auf Bolzen auXgebrscht 
utid getrocknet vrarde, sind gepirilft vordeu. 
wahrend die Schiohten in ungebrochenea Zustand 
eine elektrische Isolierung schaffen, sind die 
beziiglioh mechauischer Festigkeit nnd Ztnrerias- 
sigkeit den beschriebenen Plasma- tind 
Schichten unterlegen. 
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ffitentanapxtlohe 

(T^ Befeetigungaauoiduuug fUr einen hermeti soh 
• abgediobteteu Motor, bei trelcbep e in lanellierter 
Btander laoheunaBlg mit eiuem Boden aue olektrisch 
iei*£toi««* Hatexial nit Hllf e yon durohgeheriden 
Bolsea verbolxt let, wobei dap Bolzeu einen Kopf 
und e fnen floliaf t~Abe6hUitt auiwels t f wobei das 
den fc£pf gegenttbexliegende Bnde in ein Geyindeloch 
til' i^jftfdan Texnobxaubt let* daduxcta gekennzeioh- 



' J* .' • 41. 



At^irail^ie durtftigebehdeti. Bolzen eine Sohicbt aus 
t^tallLoYyd nit Wlaexntaudavexnbgen aufweieen, vel- 
ene einetUokig alt flex untexaeite ilea Kopf ab und 
•Tl'-r'-' ' /;!':"" i|ii.t ^nige-tena. eii|jju. Tell daa Sohaf tea in der. Hahe 
\ . ':' %9B-$fcpt9a let* und dafl dieSotaicht "ein eiektxiactaea 

; / '-^i^a^naaTaMOgan aufwelat, un in weeeutlichen einen 
Ir^!^ 7^ |l^>|ifi$l> «w**oba* dan ; duxotagebeuden Bolaeu und den. 
r:'^- ? ^tander au verhindam. - 



• Bafaatigunga»notdnung naoh Anapxucb 1 , daduxcb 

; & ^ekennaeietmet, da* die Hetalloxyde aua dar Gxuppe 
■ f<- ^ion^u^f ind f velobe .aua Aluniuiunoxyd, Titanoxyd, 

'ft^ilAjqrd .und ^X^ionoxyd beaten* , und daB eie auf den 
. |l«|fagabanaaa Bft££tai Alt' Hllf * yqu Flannepxiteeu und/ 
odax^iPXaMaapxitsan aufgebxaobt eind, 



; 4f . 



5* vj ^BeX eatiguugaanordnung naob Auepxuota 1 , daduxeh 
gekennseiobnet* daB das Oxyd Aluniniunoxyd und die 
Sohloht wenigatena 6 -Mil diok 1st. 
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